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Die Erfindung besieht sich auf Klebmassen, die in fliissiger 
Oder streichbarer Porra, d.ho in Porm von Lbsungen oder 
Emulsionen brauohbar sind. 

Die Erfindung beruht au_f der 7ei*wendung von ataktischem 
Polypropylen als Klebniittel, Torzugsweise enthalt eine Kleb- 
masse einen fliissigen Trager, in dem das Polypropylen ge- 
lost oder dispergiert 1st, sowie ein weiteres Harz, das ein 
naturliches oder synthetisches thermoplastisches Harz sein 
kann, und einen Weichmacherj in diesem Pall kann der fliissige 
Trager ein Losungsoittel sein c Die erhaltene Zusammensetzung 
ist fliefifahig, d.h, sie liegt, vorzugsweise bei Raumtemperatur, 
in einem fliissigen oder pastenf drmigen Zustand vor. 

Diese Klebmassen sind im Haushalt oder in der Industrie viel- 
seitig anwendbar und sind sehr absohalbestandig und abscher- 
bestandig. 
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Unter dem Ausdruck "ataktisches Polypropylen" versteht man .5 
Polypropylen, in dem die Monomereneinheiten in der Kette in 
ihrer raumlichen Anordnung nach den Geoetzen der 7/ahrschein- 
lichkeit aufeinander folgen. Die erf indungsgemaB verwendeten 
Polymeren haben ein Llolekulargewicht von etwa 15000 bis 6000« 

Die Massen gemaB der Erfindung konnen das ataktische roly- 
propylen in Mengen von 5 bis 80 vorzugsweise in Mengen 
von 10 bis 50 56 enthalten, wobei alle Prozentangaben auf das 
Gewicht bezogen sind. 

Bei der' bevorzugten Ausf uhrungsf orm enthalten die Klebmassen 
zusatzlich natiirliche oder synthetische thermoplasti^che 
Harze in Mengen von etwa 10 bis 30 jS und tfeiehmacher in 
Mengen von etwa 10 bis 30 ?8. 

Ein geeignetes synthetisches thermoplastisches Harz kann ein 
dienartiges Harz auf Srdolgrundlage sein, z.3. das Handels- 
produkt "Escorez" der Pa. Esso Standard (USA). 

Der i/eichmacher kann ein Mineralol oder ein Tteichharz sein. 
So konnen z.B. die Mineralole, die von der Fa. Esso Standard 
unter der Bezeichnung "Neutral 350" und "500 Solvent" ver- 
trieben werden, verwendet werden.Die Substanz "Neutral 350" 
hat bei 15° C eine Dichte von 0,885,einen m amnp unk t von 
275° C und eine Sngler-Viskositat (bei 50° 0) -'on 5,60. Das 
Produkt "500 Solvent" hat eine Dichte von 0,894, einen 
Plammpunkt von 256° G und eine Engler-Viskositat von 6,90. 
Diese Ole konnen teilweise als Y/eichmacher und teilweise als 
weichmachende Verdiiunungsmittel dienen, so daB die damit her- 
gestellten Klebmassen die gewiinschten Fliefi- und Eindring- 
eigensohaften haben. Geeignete ffeichharze sind beispiels- 
weise die Produkte "Re«in KIT 1 11 der Pa. Farbwerke Hoeohst 
oder "Abalyn" und 'Hercolyn" der Pa. Hercules Powder Co. (hier- 
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hex h.';iidelt ey Jich urn Methylester von Kiophonium) andere 
Kolcphoniumester, s,3. das Handelsprodukt" Staybelite iiesin" , 
das ein hydriertes itosin darstellt, Cumaron-Inden-Esterharze 
una Litsehiirtbare ungesattigte Kohlenwasserstoff polymere; ein 
lieiui.i til fur letztere iat das Handelsprodukt " Escopol" der 
F:i. ;;;;oO Jtandard. 

Der fluusige Iriiger fur die Klebmassen kann ein Lbsungsmittel 
:u*in t z.Ii, ein aromatischer oder aliphatischer Kohlenwasser- 
itorCi, ein Keton oder Trichlorathylen. 

Die vurstehend angegebenen Klebmaasen kdnnen in Form einer 
Ld:3ung verwundet werden. Ee ist jedoch auch nbglich, Kleb- 
majsen in :orin einer Emulsion zu erhalten, una zu diesem Zweck 
wira ein weiterer Zuuatz zugegeben; dieser Zusatz stellt eine 
Losung von Juotin oder Ammoniuincayeinat in JJengen von 5 bis 
._u i und einu wassrige Lbsung VC Emmoniak In Ilengen von 5 bie 
,lv y dar, wobei das erhaltene Produkt je nach Wunsch nach der 
Emulgioruxig ir.it Vi'ao^er verdiinnt und/ oder konzentrieTt wird. 

Die ebmassen, die entweder in rorr. einer Lbaung oder in Form 
einer Emulsion oder ais Trockenprodukte vorliegen, kd2ii;*?n 
in we^hselnden Anteilennit einer grouen Anzahl von Harzen, wie 
Vinyl- and, oder Acrylpoiymeren cder-mischpolyiTierisaten ver- 
nischt werden. Beispiele fur diese oubstanzen sind die Handels- 
prodakte "llhodopas cGOO" der Fa. Rhone Pouienc, "Idovilith 
DJ 5 ,f der Farbworke Koechst oder "Acronal 290 D" der Fa. 

3A3F. Andere geeignote Zusiitze sind natiirliche Latex oder 
synthetische Kautschukarten, s.5. die Handelsprodukt e 
M ::eoprene Latex 400 una 750" der ?a. Du Font De Nemours, ZJurch 
Zugabe dieser Jufcstanzcr: sollen de:.- Endproiukt die ^i*:er.- 
schafen fiir ihren bt?3tir;jEungsgema£en Verwendungs zweck verliehen 
werden. 
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Weiterhin konnen andere natUrliche Klebmassen, wie Starfce, 
Dextrin, Gelantine oder Casein als Hilfsstoffe oder Fils- 
stoffe der Klebmasse gemafi der Erfindung zugesetzt werden. 
Andererseits kann die Klebmasse bekannten Klebmassen zugesetzt 
werden, urn deren Eigemoiiaf ten zu verbessern oder zu modi- 
fizieren. 

Die Erfindung erstreokt sich auch auf Klebmassen in Form von' 
EmuHfLonen mit anionischen, kationischen oder nichtionischen 
Eigenschaf ten# 

Emulgatoren zur Bildung von Emulsionen vom anionischen Typ 
ergeben Dispersionen, die negativ geladene Ionen enthalten; 
ein typisohes Beispiel ist eine Seife der Laurinsaure , die 
im ionisierten Zustand durch die nachstehend angegebene Pormel 
dargestellt werden kanni 

CH 3 -(CH 2 ) 10 -C0c] ~Na + 

Emulgatoren von kationischen Typ setzen positiv geladene 
aktive Ionen frel, so dafl die Klebmasse eii* Af f initat gegen- 
iiber gewissen Unterlagen hat, Ein typisches Beispiel ist 
das Lauryl-Ammonium-Chlorid, das sich im ionisierten Zustand 
durch die nachstehend angegebene Pormel darstellen laBt: 

[ch r (a£ 2 ) 10 -c*^ + ci- 

Emulgatorei^om nichtionischen Typ fUhren nicht zu einer 
Ionisation; ein typischea Beispiel ist ein Polyglykolester 
der Laurinsaure mit der allgemeinen Pormel t 

CH 3 -(CH 2 ) 1(r COO (C 2 H 4 0 
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In den dispergierten Klebvnjsen geinaB der Erfindung konnen 
. aufler der Laurinsaure auch andere langkettige Fettsauren ver 
wendet werden. 

Die Produkte gemaB der Erfindung haben gegeniiber bekannten 
Produkten bemerkenswerte Vorteile und Eigenschaf ten. 

Das ataktisohe Polypropylen, dessen Anwesenheit in jrorm eine 
Emulsion oder Losung das wesentliche Lierkmal der Erfindung 
darstellt, ist uiit einer groi3en Anzahl von Produkten vertrag 
lich und mischbar, so daB es in der Lage ist, eine grofle An- 
zahl von Kombinationen mit einem weiten Anwendungsbereich 
zu bilden. Es wurde gefunden, daB es mit alien naturlichen 
Klebmassen, wie Starke, Dextrin, Gelatine, Kasein oder 
Latexmassen, aber auch mit synthetischen Klebmassen, wie 
Vinyl-, Acryl-, Dien-, oder Mtroacrylharzen vermischt 
werden kanrn 

Die Massen gemaB der Erfindung haften an alien Werkstoffen, 
und man kann mit ihnen gleichartige oder ungleichartige Werk- 
stoffe, wie Papier, Pappe, Gewebe, Kunststof f-Filme , Me tall, 
Holz, Zement, Keramik, Kork usw. miteinander verkleben. 

Die Massen gemaB der Erfindung haben weiterhin eine ausge- 
zeichnete Wasserbestandigkeitp 

SchlieBlich haben Verklebungen unter Verwendung der Kleb- 
massen gemaB der Erfindung zwischen unterschiedlichen Kunst- 
stoffen oder Textilien Zugf estigkeiten, die besser sind als 
die Festigkeit des Materials selbstj bei Versuchen wurde 
festgestellt, dafl die Bruchstelle im Material liegt. 

i 

Die Eigenschaft, insbesondere das Haf tvermogen, die 
Plastizitat und die Widerstandsf ahigkeit der Klebmassen 
gemafl der Erfindung auf der Grundlage von ataktischem 
Polypropylen in Form von Emulsionen oder Losungen machen 
diese Massen besondera geeignet zum Verkleben oder Ankleben 
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aller natiirlicher und synthetischer Y/erkstoffe, insbesondere 
zum Verkleben oder Ankleben von Kunststoff en oder Textilien 
miteinander oder an beliebigen Unterlagen, z.B. zum Auf - 
kleben von Pliisch oder anderen Stoffen oder zum Aufbringen 
einer das Rutschen verhindernden dchicht auf Teppichen. 

Die Versuche der i-inmelderin haben ergeben, dafi mit den Kleb- 

massen gemafl der Erfindung eine Zugf estigkeit in der (JroBen- 

2 

ordnung von 10 bis 12 kg/cm erzielt werden kann. 

Die Erfindung ist durch die nachstehenden Beispiele einiger 
Ausfiihrungsf ormen, die aber die Erfindung nicht beschranken 
sollen, naher erlautert. 

In vielen Fallen liegen die Klebmassen gemaB der Erfindung 
in Form von Emulsionen vor, die gebrauchsf ertig oder in 
einer konzentrierten Form geliefert werden konnen. Die 
Xonzentrate konnen sogar in r'ors eines Pulvers oder einer 
Paste vorliegen, die mit .Yasser vermischt v/erden aussen, 
damit eine gebrauchsf ertige Klebaasse erhalten wird. Diese 
Emulsionen enthalten in vielen Fallen Ammoniumcaseinat als ■ 
Emulgator; in diesem Fall wird die Emulsion wie folgt herge- 
stellt: 

Kasein wird eine citunde in Vfesser eingeweicht, worauf aus- 
reichend Ammoniak zugesstzt wird, urn die Anunoniumverbindung 
zu bilden. Die, Harzkomponenten und in einigen Fallen auch 
die anderen Zusatze, z.B. die Y/eichmacher, werden auf eine 
geeignete Temperatur, z. B. auf 110° C erhitzt und zu einer 
homogenen Masse vermischt. Dann wird die Ammoniuiacaseinat- 
ldsung, die vorzugsweise auf etwa 80° C erhitzt ist, langsam 
zugesetzt, und das Gemisch wird eine zeitlang, z.B. etwa 
15 Minuten geriihrt oder emulgiert. Die erhaltene Emulsion 
ist dann gebrauchsf ertig, kann aber auch nach Bedarf 
konzentriert oder verdiinnt werden, damit sie gelagert werden 
kann und eine Klebmaese mit einer auereichenden Lebensdauer 
ergibt. Alle daraus hergestellten.. besonders konzentrierten 
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Eniulsionen oder Pasten oder Pulverprodukte kbnnen von einem 
Klebstoffhersteller hergeatellt und in geeignete Versandbe- 
hiilter fur die Kunden und Benutzer verpackt werden, die das 
Konzentrat mit V/asser vermischen mussen, urn die gebrauchs- 
fertige Klebmasse herzustellen. 

Die nachstehenden Bei9riele erlautern zunachst in allgemeiner 
V/eise die Kassoi gemafl der Erfindung, wahrend sich die weiteren 
Beispiele aaf spezielle Massen beziehen, die erf indungBgemafl 
hergeatellt werden konnen. 

Beispiel 1 . 

Eine Klebmasse in Form einer Loaung wird duxch Vermischen 
von 10J Teilen ajtaktischem Polypropylen und 100 Teilen eines 
Dienharzes auf Erdolgrundlage und anschliefiende Aufltfeung 
des Gemisches in 200 Teilen eines HLten LcJsungsmittels, z.B. 
einen Erdoldestillat vom Typ C oder F oder in Toluol herge- 
stellt. 

Beispiel 2. 

Klebraassen in Form von Lbaungen konnen aus den nachstehend 
angegebenen 3estandteilen, deren bevorzugte ttengenbereiche 
ebenfalls angegeben sind, erhalten werdeni 

Ataktisches Polypropylen 15 - 25 £ 

Dienharz auf Erdolgrundlage, oder 
Cuaaron-Inden-Harz 15 - 25 j£ 

Weichmacher, z.B. ein Mineralol oder 
ein ungesattigtes, hitzehartbarea 
Kohlenwasserstoff-Polymerisat 8 - 15 

Olein 2 t 5?t 
Lbsungsmittel, z.B# ein aroma tischer 
oder aliphatischer Kohlenwasserstoff , 
ein Keton oder Trichlorathylen 8 - 12 Jo 
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Das ataktia c^l^^Po^pr^ yleny das Harz, der Weichmacher und 
das Olein wera^^^S^e^ander vermischt, und das Gemisch wird 
im Losungsmittel gelost. Je nach den gewiinschten Eigenschaf ten 
(Plastizitat, Elastizitat, Widerstandsf ahigkeit Oder anderen 
Eigensohaf ten) eines aus der Klebmapse geformten Films 
werden naturlicher oder synthetischer Kautschuk oder Vinyl- 
und/oder Acrylpolymerisate oder-mischpolymerisate dem Gemisch 
zugesetzt, urn die Klebmasse zu vervollstandigen. 

Beispiel 3 

KlebmasBen in Form einer Emulsion konnen mit den nachstehend 
angegebenen Bestandteilen, deren bevorzugte Mengenbereiche 
ebenfalls angegeben sind, erhalten werden: 

AtaktiBChes Polypropylen 15 - 25 

Dienharz auf Erdolgrundlage oder ein 
Cumaron-Inden-Harz 15 - 25 

Weiohmacher, z.B.~ ein Mineralol oder 
ein unges&ttigtes, hitzehartbares 

Kohlenwaseerstoff -Polymeria*; 18 - 15 # 

Olein 2,5 $ 

LbBungemittel, z.B. ein aromatischer 
oder aliphatischer Kohlenwasserstof f , 
ein Keton oder Triohlorathylen 8 - 12 % 

Kaseinlosung (Neuseelandisdi es Kasein) 5 - 15 # 

20^-ige wassrige Ammoniakltfsung 10 - 15 # 

Wasser nach Bedarf 



Dae ataktieche Polypropylen, das Harz, der Weichmacher und 
das Olein werden erhitzt und miteinander vennischt, worauf 
das Gemisch in Losungsmittel gelost wird. Dann wird die 
Kaseinlosung und anschli^flend die Ammoniaklosung dem Ge- 
misch zugesetzt, das anschliefiend mit Wasser emulgiert und 
verdunnt wird, worauf nach Wunsch eine Konzentrierung oder 
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eine Extraktion, die zu einem trockenen Produkt fuhrt, durch- 
gefuhrt werden konnen. 

Unter gewissen Umstanden kann das zum Verdiinnen verwendete 
Wasser teilweise oder volstandig durch Vinyl-oder Acryl- 
Polymerisate oder—mischpolymerisate, eine Latex aus natur- 
lichem oder synthetischem Kautschuk, eine Kautschukemulsion 
oder dergleichen ersetzt werden, um der polypropylenhaltigen 
Emulsion die gewiinschten Eigenschaf ten zu verleihen. 

Beispiel 4 

Eine besonders vorteilhafte Klebmasse auf der Grundlage einer 
Polypropylenemulsion kann wie folgt hergestellt werden: 



Ataktisches Polypropylen 20 $ 

Dienharz auf Erdolgrundlage 20 c /> 
Ungesattigtes hitzehartbares 

Kohlenwasserstoff-Pojrmerisat 8,83 f° 

Olein 2,50 & 

Triehlorathylen 8,88 # 

15^-ige Lbsung von trockenen Kasein . 8,88 fo 

20#-ige wassrige Ammoniaklosung 11,11 C A 

Wasser zum Verdiinnen 19,80 ?6 



Beispiel 5 

Eine Klebmasse gemafi der Erfindung, die ataktisches 
Polypropylen in emulgierter Form enthalt, kann wie folgt 
erhalten werden: 



Ataktisches Polypropylen 90 Teile 

Dienharz auf Erdolgrundlage 90 Teile 

Mineralol 51,50 Teile 

Olein 11 ,80 Teile 

Erdoldestillat oder Toluol 80,00 Teile 
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Losung von Kasein und Trinatrium- 

phosphat als Dispergiermittel 34,50 Teile 
20#-ige v/assrige Ammoniaklosung 

und Natriumtriphosphat 50 Teile 

tfasser mit Trinatriumphosphatzusatz 50 Teile 

Latex 40 Teile . 

Die nachstehenden 3eispiele beziehen sich auf dispergierte 
Klebmassen mit anionischen iiigenschaf ten. 

Beispiel 6 



Ataktisches Polypropylen 20 jo 

Dienharz auf Erdolgrundlage 20 yo 
Ungesattigtes hitzehartbares 

Kohlenwasserstoff -Polymerisat 8,85 ^ 

Toluol 9,00 p 

Olein 5,30 >b 

Isopropanol-Amin 1,70 °/> 

Nasser 35, 15 c /° 



Das Polypropylen, das Karz, das hitzehartbare Polymerisat 
und das Olein werden im Toluol gelost; v/ahrend das Gemisch 
stark geriihrt wird, wird das zuvor in Wasser geloste 
Isopropanol-Amin in einem feinen 3trahl langsam zugesetzt. 



Beispiel 7 

Ataktisches Polypropylen 20 °/> 

Dienharz auf Erdolgrundlage 20 
Ungesattigtes hitzehartbares 

Kohlenwassers toff -Polymerisat 8,85 $ 

Erdoldestillat 9,00 # 

Olein 5,00 # 

Morpholin 1 , 00 c /> 

Wasser 36,15 $ 
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Die Herstellung erfolgt in der gleichen Weise wie in Beispiel 
6. 



,itaktische»s Polypropylen 20 # 

Jienharz auf rirdolgrundlage 20 $> 

.Mineral 61 6,00 # 

i'richlot "Uylen B,00 j4 

JolophoniUE 5,70 L /6 

kaliumhydroxyd 0,90 5* 

■Yasser 57,40 jf> 



Die Keratellung erfolgt in der gleichen Weise wie in Beispiel 
b. 

Die najhotohenden Beispiele beziehen sich auf Klebmassen 
nit kationischen Zigenschaf tens 

3eispiel 9 



.•vtaktisches Polypropylen 17 £ 

Zscorex 1000 17 £ 

Neutral 350 6 & 

Jenamine ri-OSO (Hoechst) 4 £ 

Zssigsaure . 0,1 # 

.Yasser 55,9 ^ 



In diesea -eispiel werden die angegebenen Uengen von 
Polypropylen, ilscorex, Neutral 350 und Genamine miteinander 
vermischt und auf 110° C erhitzt. Die Esaigsaure wird in 
■Yasser, das auf 95° C erhitzt ist, gelost, und die wassrige 
Losung wird unter starkem RUhren (15 Minuten) der Harzmischung 
zugesetzt . 
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Beispiel 10 



Ataktisches Polypropylen 
Lienhars auf Srdolgrundlage 
i.iineralol 

Aliphatischets, langkettiges Diarain 
iVasser 

7,6 c /i-ige HCl-Losung 



17,, 00 f° 
17,00 Jfi 

6 f oo ;i 

6,00 # 
42,92 j£ 
7,04 Jfi 



Lie Dispersion wird in der gleichen "ffeiae. wie in Beispiel 
9 hergestellt. 

liichtionische IIlebmaGsen mit ataktlschen Polypropylen kormen 
die nachstehcnd angegebenen Zusarrimensetzungen haben: 

Beispiel 11 

ataktisches Polypropylen 17 L A 

Sscorex 1000 - 17 # 

I-Ieutral 350 6 >» 

Smulphor C 5 % 

'.Yasser 55 # 



iimulphor 0 iiit die Handelsbezeichnung fur einen Polyglykol- 
ather der Fa, BAor. 

Zur Heretellung der Klebaasse werden da3 Polypropylen, das 
Escorex 1000, das Neutral 350 und das Emulphor 0 oiteinander 
vermisciit und auf 100° Z erhitzt. Las V/asser wird auf 90° C 
erhitzt una de:r. Seraisch unter stetigem Hiihren (15 Llinuten) 
zugesetzt. 

Beispiel 12 

Ataktisches ro3..ypi";pylc , n 20 ;5 
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Polyglykolather eines Pettalkohola 6 5» 

V/asser 44 ^ 

Die Dispersion vvird in der gleichen .Veisse wie in Beispiel 
11 hergestellt. 

Die vorstehend angegebenen Beispiele solien nur zur Srlaute-r 
rung dienen; es konnen weitere i^usf uhrungsf ormen und zahl- 
reiche Abwandlungen der iSrfindung vorgenommen werden, ohne 
dafi der achutzumfang der belief ug ten Ahsprttohe verlassen wird. 



- Patentanspriiche - 
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1. Klebmasse, gekennzeichnet durch ein ataktisches Polypropylen 
und einen damit vermischten Trager zur Erzeugung einer 
flieflfahigen Klebmasse. 

2. Klebmasse' nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Trager ein Losungsmittel fiir das Polypropylen ist. 

3. Klebmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da3 der 
Trager Wasser ist und das Polyproylen darin dispergiert ist. 

4- Klebmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das 
ataktische Polypropylen in Mengen von 5 bis 80 ^ vorhanden 
ist. 

5. Klebmasse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
zusatzlich ein thermoplastisehes Harz enthalt. 

6. Klebmasse, gekennzeichnet durch ein aialtisches Polypropylen, 
ein thermoplatisches Harz und ein fltfssiges Diepergiermedium. 

7. Klebmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daS sie 
zusatzlich einen Weichmaoher enthalt. 

8. Klehmaose nach Anspruch 7, dadiirch gekennzeichnet, dafl der 
Weichmacher ein ungeaattigtes fcitzehartbares Kohlenwasser- 
Btoff-Polymeriaat, ein Hineralol, ein Veichharz Oder ein 
Kumaron-Indenharz ist. 



9. Klebmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
zusatzlich Olein in einer Menge von etwa 2 bis 3 Gcw.jt, 
vorzugaweiee in einer Menge Ton 2,5 Gew.-^ e.Whalt. 
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10. Klebmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl das 
fliissige Dispergiermedium ein Loeungsmi ttel fur das atak- 
tische Polypropylen, beispielsweise ein aliphatischer Kohlen 
waeserstoff, ein Keton, Trichlorathylen, ein Erdoldeetilht 
oder Toluol ist. 

11. Klebmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
zusatzlich einen natUrlichen Oder syntetischen Kautschuk 
enthalt . 

12. Klebmasse nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
zusatzlich ein Vinyl- oder Acrylpolymerisat oder -misch- 
polymerisat enthalt. 

13. Klebmasse nach Anspruch 6, .iadurch gekennzeichnet, dafl sie 
nach Zusatz einos Dispergierxittels in Waeoer diipergiert 
ist, wobei das Disperoiermi ttel eine Kaseinlbsun*: in Mengen 
von 5 bis 15 Jew. -4, eine ^ige Ainmoniaklbeung in Mengen 
von 10 bis 15 Gew.-fi und/oder -ine Losung von Ammonium- 
kaseinat in Kengen von 5 bis 1 f? *ew.-< darstellt. 

14. Klebmasse nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, da2 die 
Emulsion vom anionischen, kationischen oder nichtioni9chen 
Typ ist. 

15. Klebmasse naoh Anspruch 'i , dadurch gekennzeichnet, dafl sie 
eine Lcsung von ataktischem Polypropylen mit folgender Zu- 
8aminense tzung darstellt: 

ataktisches Polypropylen 100 Telle 

Bienhara auf Erdolgrundlage 100 Teile 

Brdaidt?Rtilat oder Toluol 200 Teile. 
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\y. Klebmaese nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dafi eie 
eine Emulsion von ataktischem Polypropylen mit folgender 
Zueaamensetzung darstellt (alle Mengen in Gew.-#, bezogen 
auf dae Endprodukt): 



17* Yerfahren zur Etoratellung einer Klebaasae, daduroh gekenn- 
zeichnet, dafi man 15 bis 25 # (bezogen auf das Endprodukt), 
ataktiaohea Polypropylen, 15 bie 25 ^ einee Dienharzes auf 
Erdblgrundlage, vorzugsweioe ein Kumaron-Indenharz, 8 bie 
15 9* einea Mineralble und 2,5 £ Olein in der Eitze mitein- 
ander vermiecht, das Gemisch in 6 bis 12 # ErdiJldeetiHat 
Iflat und ein Harz einee Vinyl- oder Acryl-Polyaeriaats oder 
-aieohpolymerisate oder einen natilrlichen oder eyntetisohen 
Kautachuk zusetzt. 

18. Yerfahren zur Heratellung einer Klebmaeee, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi man 15 bie 25 # (bezogen auf das Endprodukt) 
ataktiaohea Polypropylen, 15 bie 25 # einea Dienharzee auf 
ErdOlgrundlage, gegebenenfalla ein Kumaron-Indenharz, 8 bis 
15 ^ einea Mineraldls und 2,5?C Olein in der Hitzi* mitein- 
ander vermiecht, das Gemisch in 8 bis 12 ?C ErdBldeatiUat 
15at und eine Ldsung von Kaeein wfl.; von w&eerigem Asmoniak 1 
zusetzt, worauf man dae Produkt je nach Bedarf verdUnrxt oder 



ataktiaohea Polypropylen 
Dienharz auf ErdBlgrundlage 
ungeaKttigte hitzeh&rtbare 
Kohlenwaaseratoff-PolymeriBate 
Olein 

Triohlortlthylen 

15 #Lgt Lflaung von trookenem 

Kaeein 

20 jtige wfteerige Aamoniak- 
mating 

Waaaer zum Yerdiinnen - 



20,00 j> 
20 $ 



8,85 J6 
2,50 * 
8,88 £ 



8 , 88 ^ 



11,11 56 

1*980 * . 
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konzentriert, um eine emulgierte Masse zu erhalten. 
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